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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unt or lagan entnommen 

Prufungsantrag gern. § 44 PatG ist gestellt 

@ Legierung, insbesondere Draht fur Brillengestelle 

@ Eine Legierung, insbesondere fur Brillengestelle, fur 
Schmuckwaren und fur andere am Korper zu tragende 
bzw. an Kleidungsstucken angebrachte und korperberuh- 
renda Metallteile, besteht, urn auch nach dem Lotvorgang 
die erforderliche Harte beizubehalten und ausgezeichnete 
Verarbeitungseigenschaften zu haben, aus folgender Zu- 
sammensetzung (in Gew.-%): 
Zn 3-7% 
Mn 2-5% 
Al 2-6% 
Fe 0,8-3% 
Si 0,3-0,8% 
Cu Rest. 
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DE 100 43 278 Al # 

Beschreibung 

ist ferner eine Legierung bSa^wdcte ^N^Str^^f-' 1 ? ^ aUfwdst - AuS der DE 196 24 732 Al 
uber einen gewissfn ProLnS hin^us ^^.^SfrflT ein S e **rankten Verformbarkeit ha.. Wird die Legierung 
einschrankt vertormt, bncht die Legjerung, was insbesondere bei Brillen die Binsatzfahigkeit 

5 g £J££S£g£iS£Z Z g t£^' T 'rrs welche auch nach — 

Keut^eE SSSiJriiSS^ Und Metalltdle * ^idungsstacke 

Band- oder Stange„materialheig«teUtwerd^ 8 g ZwiSchen P rodukle «*» Formmaterialien, insbesondere Draht-, 

[0009] Fig. 2 ein Harte-Temperatur-Diagramm, 

SSa X 2E? der ^3 Un f d 7° n rJ aUS dCm Stand der Technik "a— » ^-gen 
spiele aus dem St *d ^ hn 1kti»"T^S^cS Sff" ^ "* E « die Bei- 

Legierung zu einer Legierung a US 2„ StaS der SS eSn'J? J* ^1 ^ Vorte " der ^ungsgemaBen 
bcrcich von 0-70% einc hoherc Hartc als dk crfind^^ t •' ^ ^ S 1 in ""em Verfonnungs- 

formung von ea. 70%. Die Harte 1£ Z^^^S^. 1 ??^****^ bricht ^rung ab cincr Vcr- 

Patentanspriiche 

aus der folgenden Zusamrnensetzung (bGe^Ssteh^ gekennzeichnet, dass die Legierung 

Zn 3-7% 

Mn 2-5% 

Al 2-6% 

F * 0,8 3% 

Si 0,3-0,8% 

Cu Rest. 
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l^SSS ^ AnSPrUCh U d3dUrCh gCkCnnZ Cichnet ' dass die Legi-ng fo lg ende Zusanunensetzung ( 



in Gew.- 



20 4,5-5,0% 
4,5-5,0% 

A 1 5,0-5,5% 
1,7-2,0% 

Si 0,3-0,5% 
Rest. 
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